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La presente invention a tralf^ de nouveaux polymeres de structure specifique. 

La presente invention se rapporte egalement a des compositions cosmetiques 
comprenant de tels polymeres. 

Divers types de polymeres sont conventionnellement utilises dans les compositions 
cosmetiques en raison des diverses proprietes qu'ils peuvent apporter a ces 
compositions. 

lis sont par exemple utilises dans des compositions de maquillage ou de soin de la peau, 
des levres ou des phaneres telles que des vernis a ongles ou des compositions pour les 
cheveux. 

Cependant, en utilisant au sein d'une meme composition deux polymeres incompatibles, 
c'est a dire non miscibles dans un meme solvant, le formulateur est confronte, du fait de 
Pincompatibilite des polymeres, & des problemes de separation de phases, voire de 
decantation, et de maniere generate a I'obtention d'une composition non homogene. Ces 
problemes ne pouvaient etre jusqu'ici resolus que par la presence dans la composition 
d'un compose permettant de compatibiliser les polymeres entre eux. 

Le but de la presente invention est de proposer un polymere qui, lorsqull est inclus dans 
une composition, en particulier une composition cosmetique, permette que cette 
composition ne presente pas les inconvenients, limitations, defauts et desavantages des 
compositions de Tart anterieur. 

Ce but est atteint, conformement a la presente invention, grace a un polymere, dit 
polymere sequence, comprenant au moins une premiere sequence et au moins une 
deuxieme sequence incompatibles Tune avec I'autre et de temperatures de transition 
vitreuses (Tg) differentes, lesdites premiere et deuxieme sequences etant reliees entre 
elles par un segment intermediate comprenant au moins un monomere constitutif de la 
premiere sequence et au moins un monomere constitutif de la deuxieme sequence, ledit 
polymere ayant une indice de polydispersite I superieur a 2. 

Par "au moins" une sequence, on entend une ou plusieurs sequences. 

Le segment intermediaire comprenant au moins un monomere constitutif de la premiere 
sequence et au moins un monomere constitutif de la deuxieme sequence du polymere 
permet de "compatibiliser" ces sequences. 

En incorporant ces nouveaux polymeres dans des compositions cosmetiques, la 
demanderesse a decouvert que certains de ces polymeres decrits plus en detail ci- 
dessous, avaient des proprietes cosmetiques tres interessantes. De maniere generate, 
ces polymeres peuvent etre incorpores dans des compositions k une teneur elevee en 
matieres seche, typiquement superieure a 10% et presentent une facilite de formulation. 
Utilises dans des produits pour cheveux, ils en ameliorent a la fois le pouvoir coiffant et la 
souplesse. Ils augmentent la resistance aux chocs des vernis a ongles et ameliorent la 
tenue d'une grande variete de compositions de maquillage sans provoquer chez 
I'utilisateur un sentiment d'inconfort. 

Uinvention a egalement pour objet une composition cosmetique comprenant un tel 
polymere. 

Un autre objet de I'invention est aussi un procede cosmetique de maquillage ou de soin 
des matieres keratiniques comprenant Implication sur les matieres keratiniques, d'une 
composition cosmetique selon I'invention. 
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^invention se rapporte encore a ('utilisation du polymere selon {'invention dans une 
composition cosmetique, comme agent pour ameliorer la tenue de ladite composition. 

Uinvention se rapporte enfin a Putilisation du polymere selon Pinvention dans une 
5 composition presentant des proprietes de tenue ameliorees. 

Specifiquement, le polymere, selon Pinvention, est un polymere lineaire. Cela signifie que 
Pinvention n'entend pas couvrir les polymeres ayant une structure non lineaire, par 
exemple ramifiee, en etoile, greffee, ou autre. 

10 

De preference, le polymere selon Pinvention est soluble et/ou dispersible, a temperature 
ambiante (25°C), a une teneur en matiere active d'au moins 10% en poids dans au moins 
un solvant (notamment solvant organique). 

15 Le polymere selon Pinvention comprend au moins une premiere sequence (ou bloc) et au 
moins une deuxieme sequence (ou bloc) incompatibles Tune avec Pautre et de 
temperatures de transition vitreuse (Tg) differentes, lesdites premiere et deuxfeme 
sequences etant reliees entre elles par un segment intermediate comprenant au moins 
un monomere constitutif de la premiere sequence et au moins un monomere constitutif de 

20 la deuxieme sequence, ledit polymere ayant un indice de polydispersite I superieur a 2. 

Uindice de polydispersite I du polymere est egal au rapport de la masse moyenne en 
poids Mw sur la masse moyenne en nombre Mn. 

25 On determine les masses molaires moyennes en poids (Mw) et en nombre (Mn) par 
chromatographie liquide par permeation de gel (solvant THF, courbe d'etalonnage etablie 
avec des etalons de polystyrene lineaire, detecteur refractometrique). 

La masse moyenne en poids (Mw) du polymere selon Pinvention est de preference 
30 inferieure ou egale a 150 000 g/Mol, elle va par exemple de 35 000 a 150 000 g/Mol, et 
mieux de 45 000 a 100 000 g/Mol. 

La masse moyenne en nombre (Mn) du polymere selon Pinvention est de preference 
inferieure ou egale 40 000, elle va par exemple de 10 000 a 40 000, et mieux de 12 000 a 
35 25 000. 

De preference, Pindice de polydispersite du polymere selon Pinvention est superieur a 2, 
de preference superieur ou egal a 2,5, et mieux superieur ou 6gal a 2,8 et notamment, 
compris entre 2,8 et 6. 

40 

Chaque sequence ou bloc du polymere selon Pinvention est issue d'un type de monomere 
ou de plusieurs types de monomeres differents. 

Cela signifie que chaque sequence peut etre constitute d'un hornopolymere ou d'un 
copolymere ; ce copolymere constituant la sequence pouvant etre a son tour statistique 
45 ou alterne. 

Le segment intermediaire comprenant au moins un monomere constitutif de la premiere 
sequence et au moins un monomere constitutif de la deuxieme sequence du polymdre et 
est lui meme un polymere statistique. 

50 Selon Pinvention, les premiere et deuxieme sequences ont des temperatures de transition 
vitreuse differentes. 

La mesure de (a temperature de transition vitreuse (Tg) est effectuee par DMTA 
(Dynamical and Mechanical Temperature Analysis ou Analyse dynamique et mecanique 
55 de temperature). 



Pour mesurer la tempered de transition vitreuse (Tg) du polymere, on effectue des 
essais de viscoelasticimetrie avec un appareil DMTA de Polymer TA Instruments (modele 
DMA2980), sur un echantillon de film de polymere d'environ 200 ± 50 urn d'epaisseur, 10 
mm de largeur et 15 mm de longueur, apres sechage pendant 24 heures a 23 °C et 
50-55 % d'humidite relative. On impose a cet echantillon une sollicitation de traction. 
L'echantillon subit une force statique de 0,01 N a laquelle se superpose un deplacement 
sinusoidal de ± 8 urn a la frequence de 1 Hz. On travaille ainsi dans le domaine lineaire, 
sous de faibles niveaux de deformation. Cette sollicitation de traction est effectuee sur 
l'echantillon a des temperatures variant de -150 °C a + 220 °C, avec une variation de 
temperature de 3 °C par minute. 

On mesure alors le module complexe E* = E' + iE" du polymere teste en fonction de la 
temperature. 

De ces mesures, on deduit les modules dynamiques E' de conservation et E de perte, 
ainsi que le pouvoir amortissant : tg5 = E7E". 

Puis on trace la courbe des valeurs de tg8 en fonction de la temperature ; cette courbe 
presente au moins un pic. La temperature de transition vitreuse Tg du polymere 
correspond a la temperature a laquelle se situe le sommet de ce pic. 
Lorsque la courbe presente au moins 2 pics (dans ce cas, le polymere presente au moins 
2 Tg), on prend comme valeur de Tg du polymere teste la temperature pour laquelle la 
courbe presente le pic de plus forte amplitude (c'est a dire correspondant a la plus grande 
valeur de tg5 ; on ne considere dans ce cas que la Tg « majoritaire » comme valeur de Tg 
du polymere teste). 

L'ecart entre les temperatures de transition vitreuse des premiere et deuxieme sequences 
est generalement superieur a 20°C, de preference superieur a 30°C, et mieux superieur a 
40°C. 

La premiere sequence a avantageusement une Tg superieure ou egale a 40°C, par 
exemple une Tg allant de 40 a 120 °C, de preference superieure a 50°C, et mieux 
superieure a 60°C. ■ ., ™ » 

De preference, la proportion de la sequence de Tg superieure ou egale a 40 C va de 20 a 
90% en poids du polymere, mieux de 30 a 80% et encore mieux de 50 a 70%. 

La deuxieme sequence a avantageusement une Tg inferieure ou egale a 20°C, par 
exemple de 20 a - 80°C, de preference inferieure a 15°C, et mieux inferieur a 10°C. 
De preference, la proportion de la sequence de Tg inferieure ou egale a 20°C va de 5 a 
75% en poids du polymere, de preference de 15 a 50% et mieux de 25 a 45%. 

La premiere sequence, qui a avantageusement une Tg superieure ou egale a 40°C, est 
un homopolymere ou un copolymere, et est, de preference, issue en totalite ou en partie 
de un ou de plusieurs monomeres, qui sont tel(s) que les homopolymeres prepares a 
partir de ces monomeres ont des temperatures de transition vitreuse, superieures ou 
egales a 40°C. 

De preference encore, cette premiere sequence est un homopolymere, constitue par un 
seul type de monomere (dont la Tg de I'homopolymere correspondant est superieure ou 
egale a 40°C). 

Les monomeres dont les homopolymeres ont des temperatures de transition vitreuse 
superieures ou egales a 40°C et dont est ou sont issue(s), de preference, la ou les 
sequences de Tg superieure ou egale a 40°C du polymere de I'invention sont, de 
preference, choisis parmi les monomeres suivants : 



- les methacrylates de formule CH 2 = C(CH 3 )-COORi 




dans laauelle Ri reprWnte un groupe alkyle lineaire ou ramifie contenant de 2 a 4 
atomes de > carbone .tel qu'un groupe methyle, ethyle, propyle ou isobutyle, ledrt groupe 
a kyte pouvant en outre §tre eventuellement substituepar un ou p us.eurs substrtuants 
choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes tfhalogenes (CI, Br, I, F), ou R n 
represente un groupe cycloalkyle en C 4 a C 12 , 

- les acrylates de formule CH 2 = CH-COOR 2 .. . . 
dans laquelle R 2 represente un groupe cycloalkyle en C 4 a C 12 tel que lacrylate 
d'isobornyle ou un groupe tertio butyle, 

- les (meth)acrylamides de formule : 



H 

CH 2 =C CO 



ou R 7 et R 8 identiques ou differents representent chacun un atome d hydrogene ou un 
group raJkyle en C a C 12 lineaire ou ramifie, tel qu'un groupe n-butyle, t-butye 
isopropyle, isohexyle, isooctyle, ou isononyle ; ou R 7 represente H et Re represente un 
arouoement 1,1-dimethyl-3-oxobutyl, . 
et R designe H ou methyle. Comme exemple de monomeres, on peut _ater le 
N-butylacrylamide, le N-t-butylacrylamide, le N-.sopropylacrylamide, le 
N,N-dimethylacrylamide et le N.N-dibutylacrylamide , 

- le styrene et ses derives tels que le chlorostyrene, 

- et leurs melanges. 

Les monomeres particulierement preferes pour la premiere sequence sont le m^thacjylate 
de methyle, le methacrylate d'isobutyle, le (meth)acrylate d-.sobornyle, le methacrylate de 
trifluoroethyle, le styrene et leurs melanges. 

La deuxieme sequence, qui a avantageiisement une Tg inferieure ou egale a 20°C, est un 
homopolymere ou un copolymere, et est, de preference, issue en total.te ou jn partie de 
un ou de plusieurs monomeres, qui sont tel(s) que les homopolymeres Prepa res a ^part«r 
de ces monomeres ont des temperatures de transition vrtreuse, .nfeneures ou egales a 
20°C. 

Les monomeres dont les homopolymeres ont des Tg inferieures ou egales a 20°C et dont 
est ou sont issue(s), de preference, la ou les sequences de Tg .nfeneures ou ^Jgales a 
20°C du polymere de I'invention sont, de preference, cho. Sl s parm. les monomeres 
suivants : 

- les acrylates de formule CH 2 = CHCOOR3, , _ .. „ . 

R 3 representant un groupe alkyle en d a C 12 lineaire ou ramrfie a lexcepton du 
groupe tertiobutyle, dans lequel se trouve(nt) eventuellement 'ntercale(s) un ou 
plusieurs heteroatomes choisis parmi O, N, S, ledit groupe alkyle pouvant en outre ; etre 
Eventuellement substitue par un ou plusieurs substituants c ^'S's Parm, les groupes 
hydroxyle et les atomes d'halogene (CI, Br, I et F), ou R 3 represente un alkyle ej ^ a 
C,2- POE (polyoxyethylene) avec repetition du motif oxyethylene de 5 a 30 fo.s, par 
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exemple methoxy-POev ou R 3 represente un groupement polyoxyethylene 
comprenant de 5 a 30 motifs d'oxyde d'ethylene 

- les methacrylates de formule CH 2 = C(CH 3 )-COOR4, 

R4 representant un groupe alkyle en C 4 a C12 lineaire ou rarnifie, dans lequel se 
trouve(nt) eventuellement intercale(s) un ou plusieurs heteroatomes choisis parmi 0, N 
et S, ledit groupe alkyle pouvant en outre etre eventuellement substitue par un ou 
plusieurs substitiiants choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halogenes 
(CI, Br, I, F); 

- les esters de vinyle de formule R5-COO-CH = CH 2 . 
ou R5 represente un groupe alkyle en C 4 a C 12 lineaire ou rarnifie ; 

- les ethers de vinyle et d'alkyle en C 4 a C 12 , tels que Tether de vinyle et de 
methyle et Tether de vinyle et d'§thyle. 

- les N-alkyl en C 4 a C 12 acrylamides, tels que le N-octylacrylamide, 

- et leurs melanges. 

Les monomeres particulierement preferes pour la deuxieme sequence sont les acrylates 
d'alkyles dont la chame alkyle comprend de 1 a 4 atomes de carbone, a Texception du 
groupe tertiobutyle, tels que Tacrylate de methyle, Tacrylate d'isobutyle, Tacrylate d'ethyl-2 
hexyle et leurs melanges. 

Neanmoins, chacune des sequences peuvent contenir en proportion minoritaire au moins 
un monomere constitutif de Tautre sequence. 

Ainsi !a premiere sequence peut contenir au moins un monomere constitutif de la 
deuxidme sequence et inversement. 

Chacune des premiere et/ou deuxieme sequences peut comprendre un monomere 
constitutif de Tautre sequence en une quantite generalement inferieure ou egale a 20%, 
par exemple de 1 a 20%, de preference de 5 a 15% et, mieux encore, de 7 a 12% en 
poids du poids total de la premiere et/ou de la deuxieme sequence. , 

La premiere sequence, qui a avantageusement une temperature de transition vitreuse 
superieure ou egale a 40°C, et/ou la deuxieme sequence, ayant avantageusement une 
temperature de transition vitreuse inferieure ou egale a 20°C, peu(ven)t comprendre, 
outre les monomeres indiques c?-dessus, un ou plusieurs autres monomeres differents 
appeles monomeres additionnels. 

La nature et la quantite de ce ou ces monomeres additionnels sont de preference choisies 
de maniere a ce que la sequence dans laquelle ils se trouvent ait la temperature de 
transition vitreuse desiree. 

Ce monomere additionel est par exemple choisi parmi : 
a) les monomeres hydrophiles tels que : 

- les monomeres a insaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une fonction 
acide carboxylique ou suifonique comme par exemple 

Tacide acrylique, Tacide methacrylique, Tacide crotonique, Tanhydride maleique, 
Tacide itaconique, Tacide fumarique, Tacide maleique, Tacide styrenesulfonique, 
Tacide acrylamidopropanesulfonique, Tacide vinylbenzoTque, Tacide 
vinylphosphorique et les sels de ceux-ci, 

- les monomeres a insaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une fonction 
hydroxyle comme le rnethacrylate de 2-hydroxypropyIe, le methacrylate de 2- 
hydroxyethyle, Tacrylate de 2-hydroxypropyle et Tacrylate de 2-hydroxyethyle 
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- les monomeres a insaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une fonction 
amine tertiaire comme la 2-vinylpyridine, la 4-vinylpyridine, le methacrylate de 
dimethylaminoethyle, le methacrylate de diethylaminoethyle, le dimethylaminopropyl 
methacrylamide et les sels de ceux-ci 

5 b) les monom&res a insatu ration ethylenique comprenant un ou plusieurs atomes de 

silicone tels que le methacryloxypropyl trimethoxy silane, le methacryloxypropyl tris 
( trimethylsiloxy ) silane, 

- et leurs melanges. 

10 Ce ou ces monomeres additionnels represente(nt) generalement une quantite inferieure ou 
6gale a 30% en poids, par exemple de 1 a 30% en poids, de preference de 5 a 20% en poids 
et, de preference encore, de 7 a 15% en poids du poids total des premiere et/ou deuxieme 
sequences. 

15 Le poiymere selon Invention peut etre obtenu par polymerisation radicalaire en solution 
selon le proc£de de preparation suivant : 

une partie du solvant de polymerisation est introduite dans un reacteur adapte 
et chauffee jusqu'a atteindre la temperature adequate pour la polymerisation 
(typiquement entre 60 et 120°C) f 
20 - une fois cette temperature atteinte, les monomdres constitutifs de la premiere 

sequence sont introduits en presence d'une partie de I'initiateur de polymerisation, 

au bout d'un temps T correspondant a un taux de conversion maximum de 
90%, les monomeres constitutifs de la deuxieme sequence et I'autre partie de 
rinitiateur sont introduits, 
25 - on laisse reagir le melange pendant un temps T ( allant de 3 a 6 h) au bout 

duquel le melange est ramen<§ a temperature ambiante, 

on obtient le poiymere en solution dans le solvant de polymerisation. 

Par solvant de polymerisation, on entend un solvant ou un melange de solvants. 

30 

Le temps T correspond a un taux de conversion de 90%, c'est a dire a un pourcentage en 
monomeres constitutifs de la premiere sequence consommes de 90%. 

La temperature de polymerisation va de preference de 60 a 120°C et prefSrentiellement de 
35 80a100°C. 

L'initiateur de polymerisation peut etre choisi parmi les peroxydes organiques comprenant de 
8 a 30 atomes de carbone ; on peut citer par exemple le 2.5- Bis(2-ethylhexanoyIperoxy)-2.5- 
dimethylhexane commercialise sous la reference Trigonox® 141 par la societe Akzo Nobel 

40 

L'invention concerne egalement les compositions cosmetiques comprenant le poiymere de 
structure specifique, tel qu'il a ete decrit ci-dessus. 

Generalement, ces compositions contiennent de 0,1 a 60 % en poids, de preference de 0,5 a 
45 50 % en poids, et de preference encore de 1 a 40 % en poids du poiymere selon Invention. 

Ces compositions cosmetiques, selon Tinvention, comprennent, outre lesdits polymeres, un 
milieu physiologiquement acceptable, c'est-a-dire un milieu compatible avec les matieres 
keratiniques, comme la peau, les cheveux, les cils, les sourcils et les ongles. 

50 

Ledit milieu, physiologiquement acceptable, comprend generalement un solvant approprie, 
physiologiquement acceptable, dans lequel le polym&re selon Tinvention se trouve sous 
forme dissoute ou dispersee. La composition peut ainsi comprendre, un milieu hydrophile 
comprenant de Teau ou un melange d'eau et de solvant(s) organique(s) hydrophile(s) 
55 comme les alcools et notamment les monoalcools inferieurs lineaires ou ramifies ayant de 2 




a 5 atomes de carbone comme Tethanol, Tisopropanol ou le n-propanol, et les polyols 
comme la glycerine, la diglycerine, le propylene glycol, le sorbitol, le penthylene glycol, et 
les polyethylene glycols, ou bien encore des ethers en C 2 et des aldehydes en C 2 -C 4 
hydrophiles. 

5 L'eau ou le melange d'eau et de solvants organiques hydrophiles peut etre present dans la 
composition selon Tinvention en une teneur allant de 0,1 % a 99 % en poids, par rapport au 
poids total de la composition, et de preference de 10 % a 80 % en poids. 

La composition peut comprendre, outre le polymere sequence decrit prtcedemment selon 
10 Tinvention, un polymere additionnel tel qu'un polymere filmogene. Selon la presente 
invention, on entend par "polymere filmogene", un polymere apte a former a lui seul ou en 
presence d'un agent auxiliaire de filmification, un film continu et adherent sur un support, 
notamment sur les matieres keratiniques. 

Parmi les polymeres filmogenes utilisables dans la composition de la presente invention, on 
15 peut citer les polymeres synthetiques, de type radicalaire ou de type polycondensat, les 
polymeres d'origine naturelle et leurs melanges. Comme polymere filmogene, on peut citer 
en particulier les polymeres acryliques, les polyurethanes, les polyesters, les polyamides, les 
polyurees, les polymeres cellulosiques comme la nitrocellulose. 

20 La composition peut egalement comprendre une phase grasse, notamment constitute de 
corps gras liquides a temperature ambiante (25°C en general) et/ou de corps gras solides a 
temperature ambiante tels que les cires, les corps gras pateux, les gommes et leurs 
melanges. Ces corps gras peuvent etre d'origine animate, vegetale, minerale ou synthetique. 
Cette phase grasse peut, en outre, contenir des solvants organiques lipophiles. 

25 Comme corps gras liquides a temperature ambiante, appeles souvent huiles, utilisables dans 
Tinvention, on peut citer : les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles que le 
perhydrosqualene ; les huiles hydrocarbonees vegetales telles que les triglycerides liquides 
d'acides gras de 4 a 10 atomes de carbone comme les triglycerides des acides heptanoYque 
ou octanoYque, ou encore les huiles de tournesol, de maYs, de soja, de pepins de raisin, de 

30 sesame, d'abricot, de macadamia, de ricin, d'avocat, les triglycerides des acides 
caprylique/caprique, Thuile de jojoba, de beurre de karite ; les hydrocarbures lineaires ou 
ramifies, d'origine minerale ou synthetique tels que les huiles de paraffine et leurs derives, la 
vaseline, les polydecenes, le polyisobutene hydrogene tel que le parleam ; les esters et les 
ethers de synthese notamment d'acides gras comme par exemple Thuile de Purcellin, le 

35 myristate d'isopropyle, le palmitate d'§thyl~2-hexyle, le stearate d'octyl-2-dodecyle, Terucate 
d'octyl-2-dodecyIe, Tisostearate d'isostearyle ; les esters hydroxyles comme Tisostearyl 
lactate, Toctylhydroxystearate, Thydroxystearate d'octyldodecyle, le diisostearylmalate, le 
citrate de triisocetyle, des heptanoates, octanoates, decanoates d'alcools gras ; des esters 
de polyol comme le dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentylglycol, le 

40 diisononanoate de diethyleneglycol ; et les esters du pentaerythritol ; des alcools gras ayant 
de 12 a 26 atomes de carbone comme Toctyldodecanol, le 2-butyloctanol, le 2-hexyldecanoI, 
le 2-undecylpentadecanol, I'alcool oleique ; les huiles fluorees partiellement hydrocarbonees 
et/ou silicones ; les huiles siliconees comme les polymethylsiloxanes (PDMS) volatiles ou 
non, lineaires ou cycliques, liquides ou pateux & temperature ambiante comme les 

45 cyclomethicones, les dimethicones, comportant eventuellement un groupement phenyle, 
comme les phenyl trimethicones, les phenyltrimethylsiloxydiphenyl siloxanes, les 
diphenylmethyldimethyl-trisiloxanes, les diphenyl dimethicones, les phenyl dimethicones, les 
polymethylphenyl siloxanes ; leurs melanges. 

Ces huiles peuvent etre presentes en une teneur allant de 0,01 a 90 %, et mieux de 0,1 a 
50 85 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

La composition selon Tinvention peut egalement comprendre un ou plusieurs solvants 
organiques, cosmetiquement acceptables (tolerance, toxicologie et toucher acceptables). 
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Ces solvants peuvent etre generalement presents en une teneur allant de 0 a 90 %, de 
preference de 0,1 a 90%, de preference encore de 10 a 90% en poids, par rapport au poids 
total de la composition, et mieux de 30 a 90 %. 

5 Comme solvants utilisables dans la composition de Pinvention, on peut citer, outre les 
solvants organiques hydrophiles cites plus haut, les cetones liquides a temperature ambiante 
tels que methylethylcetone, methylisobutylc^tone, diisobutylcetone, I'isophorone, la 
cyclohexanone, I'acetone ; les ethers de propylene glycol liquides a temperature ambiante 
tels que le monomethylether de propylene glycol, I'acetate de monomethyl ether de 

10 propylene glycol, le mono n-butyl ether de dipropylene glycol ; les esters a chatne courte 
(ayant de 3 a 8 atomes de carbone au total) tels que I'acetate d'ethyle, I'acetate de methyle, 
I'acetate de propyle, 1'acetate de n-butyle, I'acetate d'isopentyle ; les ethers liquides a 
temperature ambiante tels que le diethytether, le dimethylether ou le dichlorodiethylether ; les 
alcanes liquides a temperature ambiante tels que le decane, rheptane, le dodecane, 

15 Tisododecane, le cyclohexane ; les composes cycliques aromatiques liquides a temperature 
ambiante tels que le toluene et le xylene ; les aldehydes liquides a temperature ambiante tels 
que le benzaldehyde, I'acetaldehyde et leurs melanges. 

Par cire au sens de la presente invention, on entend un compose lipophile, solide a 
20 temperature ambiante (25 °C), d changement d'etat solide/liquide reversible, ayant un point 
de fusion supSrieur ou egal a 30 °C pouvant alter jusqu'a 120 °C. 

En portant la cire a I'etat liquide (fusion), il est possible de la rendre miscible aux huiles 
eventuellement presentes et de former un melange homogene microscopiquement, mais en 
ramenant la temperature du melange a la temperature ambiante, on obtient une 
25 recristallisation de la cire dans les huiles du melange. Le point de fusion de la cire peut etre 
mesure a I'aide d'un calorimetre k balayage differentiel (D.S.C.), par exemple le calorimetre 
vendu sous la denomination DSC 30 par la societ§ METLER. 

La cire peut egalement presenter une durete allant de 0,05 MPa a 15 MPa, et de preference 
allant de 6 MPa a 15 MPa . La durete est determinee par la mesure de la force en 
30 compression mesuree a 20 °C a i'aide du texturometre vendu sous la denomination TA-TX2i 
par la societe RHEO, equipe d'un cylindre en inox d'un diametre de 2 mm se depla$ant a la 
Vitesse de mesure de 0,1 mm/s, et penetrant dans la cire & une profondeur de penetration de 
0,3 mm. 

Les cires peuvent etre hydrocarbonees, f!uor£es et/ou siliconees et etre d'origine vegetale, 
35 minerale, animale et/ou synthetique. En particulier, les cires presentent une temperature de 
fusion sup£rieure a 25 °C et mieux superieure a 45 °C. 

Comme cire utilisable dans la composition de Tinvention, on peut citer la cire d'abeilles, la 
cire de Carnauba ou de Candellila, la paraffine, les cires microcristailines, la c^resine ou 
I'ozokerite ; les cires synthetiques comme les cires de polyethylene ou de Fischer Tropsch, 
40 les cires de silicones comme les alkyl ou alkoxy-dimeticone ayant de 16 a 45 atomes de 
carbone. 

Les gommes sont generalement des polydimethylsiloxanes (PDMS) a haut poids moleculaire 
ou des gommes de cellulose ou des polysaccharides et les corps pateux sont generalement 

45 des composes hydrocarbones comme les lanolines et leurs derives ou encore des PDMS, 

La nature et ia quantite des corps solides sont fonction des proprietes mecaniques et des 
textures recherchees. A titre indicatif, la composition peut contenir de 0 a 50 % en poids de 
cires, par rapport au poids total de la composition et mieux de 1 a 30 % en poids. 
Le polymere peut etre associe a un ou des agents auxiliaires de filmification. Un tel agent de 

50 filmification peut etre choisi parmi tous les composes connus de Thomme du metier comme 
etant susceptibles de remplir la fonction recherchee, et notamment §tre choisi parmi les 
agents plastifiants et les agents de coalescence. 

La composition selon ('invention peut en outre comprendre une ou des matieres colorantes 
55 choisies parmi les colorants hydrosolubles, et les matieres colorantes pulverulentes comme 
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les pigments, les nacres, et les paillettes bien connues de Phomme du metier. Les matieres 
colorantes peuvent etre presentes, dans la composition, en une teneur allant de 0,01 % a 
50 % en poids, par rapport au poids de la composition, de preference de 0,01 % a 30 % en 
poids. 

5 

Par. pigments, il faut comprendre des particules de toute forme, blanches ou colorees, 
minerales ou organiques, insolubles dans le milieu physiologique, destinees a colorer la 
composition. 

Par nacres, il faut comprendre des particules de toute forme iris§es, notamment produites 
10 par certains mollusques dans leur coquille ou bien synthetisees. 

Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques. On peut citer, 
parmi les pigments mineraux, te dioxyde de titane, eventuellement traite en surface, les 
oxydes de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer (noir, jaune ou rouge) 

15 ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, Phydrate de chrome et le bleu 
ferrique, les poudres metalliques comme la poudre d'aluminium, la poudre de cuivre. 
Parmi les pigments organiques, on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, 
et les laques a base de carmin de cochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium. 
Les pigments nacres peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mica 

20 recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores teis que le 
mica titane recouvert avec des oxydes de fer, le mica titane recouvert avec notamment du 
bleu ferrique ou de Poxyde de chrome, le mica titane recouvert avec un pigment organique 
du type precite ainsi que les pigments nacres a base tfoxychlorure de bismuth. 
Les colorants hydrosolubles sont par exemple le jus de betterave, le bleu de methylene. 4 • 

25 £ 
La composition selon ('invention peut comprendre en outre en outre une ou plusieuns 
charges, notamment en une teneur allant de 0,01 % a 50 % en poids, par rapport au poids 
total de la composition, de preference allant de 0,01 % a 30 % en poids. Par charges, il faiut 
comprendre des particules de toute forme, incolores ou blanches, minerales ou de synthese, 

30 insolubles dans le milieu de la composition quelle que soit la temperature a laquelle la 
composition est fabriquee. Ces charges servent notamment a modifier la rheologie ou Ja 
texture de la composition. ■*> 
Les charges peuvent etre minerales ou organiques de toute forme, plaquettaires, 
spheriques ou oblongues, quelle que soit la forme cristallographique ( par exemple feuillet, 

35 cubique, hexagonale, orthorombique, etc). On peut citer le talc, le mica, la siiice, le kaolin, 
les poudres de polyamide (Nylon®) (Orgasol® de chez Atochem), de poly-p-alanine et de 
polyethylene, les poudres de polymeres de tetrafluoroethylene (Teflon®), la lauroyl-lysine, 
Pamidon, le nitrure de bore, les microspheres creuses polymeriques telles que celles de 
chlorure de polyvinylidene/acrylonitrile comme PExpancel® (Nobel Industrie), de 

40 copolymeres d'acide acrylique (Polytrap® de la societe Dow Corning) et les microbilles de 
resine de silicone (Tospearls® de Toshiba, par exemple), les particules de 
polyorganosiloxanes elastomeres, le carbonate de calcium precipite, le carbonate et Phydro- 
carbonate de magnesium, Phydroxyapatite, les microspheres de siiice creuses (Silica 
Beads® de Maprecos), les microcapsules de verre ou de ceramique, les savons metalliques 

45 derives decides organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 atomes de carbone, de 
preference de 12 a 18 atomes de carbone, par exemple le stearate de zinc, de magnesium 
ou de lithium, !e laurate de zinc, le myristate de magnesium. 

La composition selon Pinvention peut egalement contenir des ingredients couramment 
50 utilises en cosmetique, tels que les vitamines, les epaississants, les oligo-elements, les 
adoucissants, les sequestrants, les parfums, les agents alcalinisants ou acidifiants, les 
conservateurs, les filtres solaires, les tensioactifs, les anti-oxydants, les agents anti-chutes 
des cheveux, les agents anti-pelliculaires, les agents propulseurs, ou leurs melanges. 
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Bien entendu, Thomme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes 
complementaires, et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes avantageuses de la 
composition correspondante selon I'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, 
alter^es par I'adjonction envisagee. 

La composition selon I'invention peut se presenter notamment sous forme de suspension, de 
dispersion, de solution, de gel, d'emutsion, notamment emulsion huile-dans-eau (H/E) ou 
eau-dans-huile (E/H), ou multiple (E/H/E ou polyol/H/E ou H/E/H), sous forme de creme, de 
pate, de mousse, de dispersion de vSsicules notamment de lipides ioniques ou non, de lotion 
biphase ou multiphase, de spray, de poudre, de pate, notamment de pate souple 
(notamment de pate ayant de viscosite dynamique a 25°C de I'ordre de 0,1 a 40 Pa.s sous 
une Vitesse de cisaillement de 200 s*\ apres 10 minutes de mesure en geometrie cone/plan). 
La composition peut §tre anhydre, par exemple il peut s'agir d'une pate anhydre. 

L'homme du metier pourra choisir la forme galenique appropriee, ainsi que sa methode de 
preparation, sur la base de ses connaissances generates, en tenant compte d'une part de la 
nature des constituants utilises, notamment de leur solubilite dans le support, et d'autre part 
de Papplication envisagee pour la composition. 

La composition selon I'invention peut etre une composition de maquillage comme les 
produits pour le teint (fonds de teint), les fards a joues ou & paupieres, les produits pour les 
levres, les produits anti-cernes, les blush, les mascaras, les eye-liners, les produits de 
maquillage des sourcils, les crayons a levres ou & yeux, les produits pour les ongles, tels que 
les vernis a ongles, les produits de maquillage du corps, les produits de maquillage des 
cheveux (mascara ou laque pour cheveux). 

La composition selon I'invention peut etre 6ga!ement un produit capillaire, notamment pour le 
maintien de la coiffure ou la mise en forme des cheveux. Les compositions capillaires sont 
de preference des shampooings, des gels, des lotions de mise en plis, des lotions pour le 
brushing, des compositions de fixation et de coiffage telles que les laques ou spray. 
Les lotions peuvent etre conditionnSes sous diverses formes, notamment dans des 
vaporisateurs, des flacons-pompe ou dans des recipients aerosol afin d'assurer une 
application de la composition sous forme vaporisee ou sous forme de mousse. De telles 
formes de conditionnement sont indiquees, par exemple lorsque Ton souhaite obtenir un 
spray, une mousse pour la fixation ou le traitement des cheveux. 

Les exemples qui suivent illustrent de maniere non limitative les polymeres selon ('invention. 
Les quantites sont exprimees en gramme. 



Exemple 1 : Pre paration d'un potvmere de polvfmethacrvlate de methvle/acide 
acrvliquer/acrvlate de methvle) "~ ~ 

100 g d'acetate de butyle sont introduits dans un reacteur de 1 litre, puis on augmente la 
temperature de fagon a passer de la temperature ambiante (25°C) a 90°C en 1 heure. 
On ajoute ensuite, a 90°C et en 1 heure, 180 g de methacrylate de methyle, 30 g d'acide 
acrylique, 40 g d'acetate de butyle, 70 g d'isopropanol et 1,8 g de 2.5- Bis(2- 
ethylhexanoylperoxy)-2.5-dimethylhexane (Trigonox® 141 tfAkzo Nobel). 
Le melange est maintenu 1 heure a 90°C. 

On introduit ensuite au melange precedent, toujours a 90°C et en 1 heure, 90 g d'acrylate de 
methyle, 70 g d'acetate de butyle, 20 g d'isopropanol et 1,2 g de 2.5- Bis(2- 
ethylhexanoylperoxy)-2.5-dimethylhexane. 

Le melange est maintenu 3 heures a 90°C t puis dilue par 105 g tfacetate de butyle et 45 g 
d'isopropanol, puis Tensemble est refroidi. 
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On obtient une solution a 40% de matie re. active en polymere dans le melange acetate de 
butyle / isopropanol. 

On obtient un polymere comprenant une premiere sequence ou bloc poly (methacrylate de 
5 methvle/acide acrylique) ayant une Tg de 100°C une deuxieme sequence ou bloc 
w Dolvacrylate de methyle ayant une Tg de 10°C et une sequence intermediate qu, est un 

polymere statistique methacrylate de methyle/aCide acrylique/polyacrylate de methyle. 

Ce polymere presente une masse moyenne en poids de 52000 g/Mol et une masse 
10 moyenne en nombre de 1 8000, soit un indice de polydispersite I de 2,89 
II a une temperature de transition vitreuse (Tg) de 63°C. 



Fx^m ple 2 : Preparation d'urt polvmfere de doIv f acide acrvliaue/acrvlate de methyle) 

100 g d'acetate de butyle sont introduits dans un reacteur de 1 litre, puis on augmente la 
temperature de facon a passer de la temperature ambiante (25°C) a 90°C en 1 heure. 
On aioute ensuite, a 90°C et en 1 heure, 30 g d'acide acrylique, 30 g d'acrylate de methyle, 
40 g d'acetate de butyle, 70 g d'isopropanol et 1,8 g de 2.5- Bis(2-ethylhexanoylperoxy)-2.5- 
20 dimethylhexane (Trigonox® 141 d'Akzo Nobel). 

Le melange est maintenu 1 heure a 90°C. . 
On introduit ensuite au melange precedent, toujours a 90°C et en 1 heure, 90 g d acrylate de 
methyle, 70 g d'acetate de butyle, 20 g d'isopropanol et 1,2 g de 2.5- Bis(2- 
ethylhexanoylperoxy)-2.5-dimethy!hexane. X 
25 Le melange est maintenu 3 heures a 90°C, puis diiue par 1 05 g d'acetate de butyle et 45 g 
d'isopropanol, puis i'ensemble est refroidi. . 
On obtient une solution a 40% de matiere active en polymere dans le melange acetate de 
butyle / isopropanol. 

30 On obtient un polymere comprenant une premiere sequence ou bloc poly (acide 
acrylique/acrylate de methyle) ayant une Tg de 80°C, une deuxieme sequence polyacrylate 
de methyle ayant une Tg de 10°C et une sequence intermediaire qui est un polymere 
statistique acide acrylique/acrylate de methyle/polyacrylate de methyle. 

35 Ce polymere presente une masse moyenne en poids de 50 000 g/Mol et une masse 
moyenne en nombre de 17 000, soit un indice de polydispersite I de 2,95. 
II a une temperature de transition vitreuse (Tg) de 49°C. 



40 Example 3 : Preparation d'un poh/mere de polvfacide acrylique/acrylate de 
m^thvle/polvacrvlate de methvle/methacrvlate de trif tuoroethvle) 

100 g d'acetate de butyle sont introduits dans un reacteur de 1 litre, puis on augmente la 
temperature de fagon a passer de la temperature ambiante (25°C) a 90°C en 1 he "J re / 
45 On ajoute ensuite, a 90°C et en 1 heure, 120 g de methacrylate de methyle, 30 g d acide 
acrylique, 60 g de methacrylate de trifluoroethyle, 40 g d'acetate de butyle, 70 g 
d'isopropanol et et 1,8 g de 2.5- Bis(2-ethylhexanoylperoxy)-2.5-dimethylhexane (Trigonox 

141 d'Akzo Nobel). 

Le melange est maintenu 1 heure a 90°C. _ ^, , . . 

50 On introduit ensuite au melange precedent, toujours a 90°C et en 1 heure, 90 g d acrylate de 
methyle, 70 g d'acetate de butyle, 20 g d'isopropanol et 1,2 g de 2.5- tsis^- 
ethylhexanoylperoxy)-2.5-dimethylhexane. 

Le melange est maintenu 3 heures a 90°C, puis dilue par 105 g d'acetate de butyle et 45 g 
d'isopropanol, puis I'ensemble est refroidi. 
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On obtient une solution a 40% de matiere active en polymere dans le melange acetate de 
butyle / isopropanol. 

On obtient un polymere comprenant une premiere sequence ou bloc poly (acide 
5 acrylique/methacrylate de m&hyle/methacryiate de trifluoroethyle) ayant une Tg de 85°C, 
une deuxieme sequence polyacrylate de methyle ayant une Tg de 10°C et une sequence 
intermediaire qui est un polymere statistique acide acrylique/acrylate de methyle/polyacrylate 
de methyle/methacrylate de trifluoroethyle. 

10 Ce polymere presente une masse moyenne en poids de 53 000 g/Mol et une masse 
moyenne en nombre de 17 500, soit un indice de polydispersite I de 3,03. 
II a une temperature de transition vitreuse (Tg) de 58°C. 



15 Example 4 : Preparation d'un polymere de pohrfacrvlate d'isobornvle/methacrvlate 
d'isobutvte/acrvlate d'ethvl-2 hexvlel 

100 g d'isododecane sont introduits dans un reacteur de 1 litre, puis on augmente la 
temperature de fagon a passer de la temperature ambiante (25°C) a 90°C en 1 heure. 
20 On ajoute ensuite, a 90°C et en 1 heure, 120 g d'acrylate d'isobornyle, 90 g de methacrylate 
d'isobutyie, 110 g d'isododecane et 1,8 g de 2.5- Bis(2-ethylhexanoylperoxy)-2.5- 
dimethylhexane (Trigonox® 141 d , Akzo Nobel). 
Le melange est maintenu 1 h 30 a 90°C. 

On introduit ensuite au melange precedent, toujours a 90°C et en 1 heure, 90 g d'acrylate . 
25 d'ethyle-2 hexyle, 90 g d'isododecane et 1,2 g de 2.5- Bis(2-ethylhexanoylperoxy>-2.5- 
dimethylhexane. 

Le melange est maintenu 3 heures a 90°C, puis dilue par 100 g d'isododecane, puis 
('ensemble est refroidi. 

On obtient une solution a 50% de matiere active en polymere dans I'isododecane. 

30 

On obtient un polymere comprenant une premiere sequence ou bloc poly(acrylate 
d'isobornyie/m§thacrylate d'isobutyle) ayant une Tg de 80 o C, une deuxieme sequence 
polyacrylate d'ethyl-2 hexyle ayant une Tg de -80°C et une sequence intermediaire qui est 
un polymere statistique acrylate d'isobornyle/methacrylate d'isobutyle/acrylate d'ethyl-2 
35 hexyle. 

Ce polymere presente une masse moyenne en poids de 77 000 g/Mol et une masse 
moyenne en nombre de 1 9 000, soit un indice de polydispersite I de 4,05. 
II a une temperature de transition vitreuse (Tg) de 58°C. 

40 

Exempte 5 : Preparation d'un potvmere de polvfacrvlate d tsoborn vie/met hacrviate de 
methvle/actvlate d'ethvl-2 hexvle 

45 100 g d'isododecane sont introduits dans un reacteur de 1 litre, puis on augmente la 
temperature de fagon a passer de la temperature ambiante (25°C) a 90°C en 1 heure. 
On ajoute ensuite, a 90°C et en 1 heure, 150 g d'acrylate d'isobornyle, 60 g de methacrylate 
de methyle, 110 g d'isododecane et 1,8 g de 2.5- Bis(2-ethyIhexanoylperoxy)-2.5- 
dimethylhexane (Trigonox® 141 d'Akzo Nobel). 

50 Le melange est maintenu 1 h 30 a 90°C. 

On introduit ensuite au melange precedent, toujours a 90°C et en 1 heure, 90 g d'acrylate 
d'ethyle-2 hexyle, 90 g d'isododecane et 1,2 g de 2.5- Bis(2-ethylhexanoylperoxy)-2.5- 
dimethylhexane. 

Le melange est maintenu 3 heures a 90°C, puis dilue par 100 g d'isododecane, puis 
55 I'ensemble est refroidi. 
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On obtient une solution a 50%"de matiere active en polymere dans I'isododecane. 

On obtient un polymere comprenant une premiere sequence ou bloc poly(acrylate 
^sobomyle/methac^late de methyle) ayant une Tg de 100°C, une deux.eme sequence 
polyacrylate d'ethyl-2 hexyle ayant une Tg de - 70°C et une sequence ,ntermed.a.re qu. est 
Sn polymere statistique acrylate d'isobornyle/methacrylate de methyle/acrylate d'ethyl-2 
hexyle. 

Ce polymere presente une masse moyenne en poids de 76 500 g/Mol et une masse 
moyenne en nombre de 22 000, sort un indice de polydispersite I de 3,48. 
II a une temperature de transition vitreuse (Tg) de 58°C. 



Fvomnte 6 : Preparation ri'nn polvmer e de polvtecrvlate d'isobornyte/rnethacrylate de 
15 metlwle/acrvlate d'ethvl -2 hexvle. 

100 a d'isododecane sont introduits dans un reacteur de 1 litre, puis on augmente la 
temDeVature de facon a passer de la temperature ambiante (25°C) a 90°C en 1 heure. 
OMouTe lnsSiS ? r 9 0»C et en 1 heure, 150 g d'acrylate d'isobornyle, 60 g de rn^thacrylate 
20 de methyle, 50 g d'isododecane et 1,5 g de 2.5- Bis(2-ethylhexanoylperoxy)-2.5- 
dimethylhexane (Trigonox® 141 d'Akzo Nobel). 

Le melange est maintenu 1 h 30 a 90°C. , ^ t A . w^«,i=.*o 

on introduit ensuite au melange precedent, toujours a 90°C et en 1 heure, 150 g dacrylate 
S2thyl-2 \^T^ Q ^sSto^cane et 1,5 g de 2.5- Bis(2-ethylhexanoylperoxy|2.5- 

25 Le m melang? est maintenu 3 heures a 90°C, puis dilue par 100 g d'isododecane,, puis 
I'ensemble est refroidi. 

On obtient une solution a 50% de matiere active en polymere dans I isododecane. 

30 On obtient un polymere comprenant une premiere sequence ou bloc poly(acrylate 
Sobornyle/methacAylate de methyle) ayant une Tg de 100°C , une deux,eme sequence 
polyacrylate d'ethyl-2 hexyle ayant une Tg de -70°C et une sequence ,ntermed.a.re * qu, est 
un polymere statistique acrylate d'isobornyle/methacrylate de methyle/acrylate dethyl-2 
hexyle. 
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Ce polymere presente une masse moyenne en poids de 76 500 g/Mol et une masse 
moyenne en nombre de 22 000, soit un indice de polydispersite I de 3,48. 
II a une temperature de transition vitreuse (Tg) de 58°C. 

40 Example 7 : Vernis a ortgles 

Ona prepare un vernis a ongles ayant la composition suivante 

Polymere de I'exemple 1 23,8 g en MA 

45 Acetate de Butyle 24.99 9 

Isopropanol ™' n 9 

Hexylene Glycol 9 

DC RED 7 Lake ] 9 

Hectorite modifiee par du chlorure '? 9 x 
50 de stearyl di methyl benzyl ammonium (Bentone® 27V d Elementis) 

Apres application sur les ongles, ce vernis a ete juge comme presentant de tres bonnes 
proprietes de tenue et de resistance aux chocs. 
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Exemple 8 : Composition de mascara 

On a prepare un mascara ayant la composition suivante : 

5 Cire d'abeilie 8 g 

Cire de paraffine 3 g 

Cire de carnauba 6 g 

Hectorite modifiee par du chlorure 5,3 g 
de di-steary! di-m6thy( benzyl ammonium (Bentone® 38V d'Elementis) 

10 Carbonate de propylene 1 ,7 g 

Charge 1 g 

pigments 5 g 

Polymere de I'exemple 4 12 g en MA 

Isododecane qsp 100 



15 
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La tenue du film de mascara, apres application sur les cils, a ete jugee comme tres 
satisfaisante. 

Exemple 9 : Stick de rouge a levres 

La composition de rouge a levres suivante est preparee : 



Cire de polyethylene 1 5 % 

Polymere de I'exemple 5 10 % en MA 

25 Polyisobufene hydrogene (Parteam de Nippon Oil Fats) 26 % 

Isododecane qsp 100 

Pigments 8.6 % 

Le film de composition obtenu apres application sur les levres presente de bonnes proprietes 
30 de tenue. 

Exemple 10 : Fond de teint E/H 

On prepare une composition de fond de teint comprenant les composes suivants : 

35 



Cetyl Dimethicone copolyol 


3g 


(ABIL EM 90 de la societe GOLDSCHMIDT) 




Succinate d'isostearyl diglyceryle 


0,6 g 


(IMWITOR 780K de la societe CONDEA) 




Isododecane 


18,5 g 


Melange de pigments (oxydes de fer et 


10 g 


oxydes de titane hydrophobes) 




Polymere de I'exemple 5 


8,7 g en MA 


Poudre de polyamide (NYLON-12 de Dupont 


8g 


de Nemours) 




Parfum 


0,5 g 


Eau 


qsp 100 


Sulfate de magnesium 


0,7 g 


Conservateur (Methylparaben) 


0,2 g 


Eau 


2g 


Conservateur (Diazolinyl uree) 


0,25 g 



p 
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Exemple 11 : Lague 



1) Mise en dispersion dans Peau du polymere de I'exemple 5 

5 Dans un reacteur de 500ml, on introduit 20g du polymere de i'exemple 5, prelablement 
seche, et 80g de methyl ethyl cetone 

On laisse sous agitation a temperature ambiante jusqu'a solubilisation du polymere (environ 
une heure). 

On introduit dans le reacteur une solution aqueuse comprenant 80g d'eau et 2.47g d'amino-2 
10 methyl propanol sous vive agitation en 5 minutes. 

On laisse le melange sous agitation 15 minutes supplementaires. 

Puis la methyl ethyl cetone est evaporee par distillation pour recuperer le polymere en 
dispersion dans Peau a 19 % en matiere active. 

15 2) On prepare un aerosol comprenant 30 g de la dispersion aqueuse du polymere ci-dessus, 
20 g d'ethanol et 35 g de dimethylether jouant le role de gaz propulseur et Ton complete a 
100 g avecde Peau. 

Cette laque, une fois pulverisee sur les cheveux, permet Pobtention d'une coiffure ayant une 
20 bonne tenue et un toucher non collant. 
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REVENDICATIONS 



5 1. Poiymere comprenant au moins une premiere sequence et au moins une deuxieme 
sequence incompatibles Tune avec I'autre et ayant des temperatures de transition vitreuse 
(Tg) differentes, jesdites premiere et deuxieme sequences etant reliees entre elles par un 
segment intermediate comprenant au moins un monomere constitutif de la premiere 
sequence et au moins un monomere constitutif de la deuxieme sequence et ledit 
10 poiymere ayant une indice de polydispersite I superieur a 2. 

2. Poiymere selon la revendication precedents caracterise en ce qull a un indice de 
polydispersite superieur ou <§gal a 2,5, de preference superieure ou egal a 2,8. 

15 3. Poiymere selon la revendication precedente, caracterise en ce qu'il a un indice de 
polydispersite compris entre 2,8 et 6. 

4. Poiymere selon . Tune des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il est 
soluble et/ou dispersible, a temperature ambiante, a une teneur en matiere active d f au 

20 moins 10% en poids dans au moins un solvant. 

5. Poiymere selon I'une des revendications precedentes, dont la masse moyenne en 
poids (Mw) est inferieure ou <§gale a 150 000 g/Mol. 

25 6. Poiymere selon Tune des revendications precedentes, dont la masse moyenne en 
poids (Mw) va de 35 000 a 150 000 g/Mol, et mieux de 45 000 a 100 000 g/Mol. 

7. Poiymere selon Tune des revendications precedentes, dont la masse moyenne en 
poids (Mn) est inferieure ou egale a 40000. 

30 

8. Poiymere selon Tune des revendications precedentes, dont la masse moyenne en 
poids (Mn) va de 10 000 S 40 000, et mieux de .12 000 a 25 000. 

9. Poiymere selon la revendication precedente, caracterise en ce I'ecart entre !es 
35 temperatures de transition vitreuse (Tg) des premiere et deuxieme sequences est 

superieur a 20°C, de preference superieure a 30°C et mieux superieure a 40°C. 

10. Polymdre selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la 
premiere sequence a une Tg superieure ou §gale a 40°C. 

40 

11. Poiymere selon Tune des revendications precedentes, caracteris6 en ce que la 
deuxieme sequence a une Tg inferieure ou egale a 20°C. 

12. Poiymere selon la revendication 10, caracterise en ce que la proportion de la 
45 sequence ayant une temperature de transition vitreuse superieure ou egale a 40°C va 

de 20 a 90% en poids du polymdre, mieux de 30 a 80% et encore mieux de 50 a 70%. 

13. Poiymere selon la revendication 11, caracterise en ce que la proportion de la 
sequence ayant une temperature de transition vitreuse inferieure ou <§gale a 20°C va 

50 de 5 3 75%, de preference de 15 a 50% et mieux de 25 a 45% en poids du poiymere. 



14. Polyirfere selon Tune des revendications 10 ou 12, caracterise en ce que la sequence 
de Tg superieure ou egale a 40°C a une Tg allant de 40°C a 120°C. 




15. Polymere seiori i'une des revendications 11 a 13, caracterise en ce que la sequence 
de Tg inferieure ou egale a 20°C a une Tg allant de 20°C a -80°C. 

16. Polymere selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce 
que la premiere sequence a une Tg superieure ou egale a 40 P C et est issue en totalite 
ou en partie de un ou plusieurs monomeres, qui sont tels que les homopolymeres 
prepares a partir de ces monomeres ont des temperatures de transition vitreuse 
superieures ou egales a 40°C. 

17. Polymere selon la revendication 16, caracterise en ce que les monomeres dont les 
homopolymeres ont des temperatures de transition vitreuse. superieures ou egales a 
40°C sont choisis parmi les monomeres suivants : 

- les methacrylates de formule CH 2 = CCCHaJ-COOR! 

dans laquelle Ri represente un groupe alkyle lineaire ou ramifie contenant de 1 a 4 
atomes de carbone, tei qu'un groupe methyle, ethyle, propyle ou isobutyle ledit groupe 
alkyle pouvant en outre etre 6ventuellement substitue par un ou plusieurs substituants 
choisis parmi les groupes hydroxyle et les atomes d'halog^nes (Ci, Br, I, F), ou Ri 
represente un groupe cycloalkyle en C 4 a C i2 , 

- les acrylates de formule CH 2 = CH-COOR 2 

dans laquelle R 2 represente un groupe cycloalkyle en C 4 £ C 12 tel que Tacrylate 
d'isobornyle ou un groupe tertio butyle, 

- les (meth)acrylamides de formule : 



R* 

CH 2 -C CO 




*8 



ou R 7 et R 8 identiques ou differents represented chacun un atome d'hydrogene. ou un 
groupe alkyle de 1 a 12 atomes de carbone lineaire ou ramifie, tel qu'un groupe n- 
butyle, t-butyle, isopropyle, isohexyle, isooctyle, ou isononyle ; ou R 7 represente H et 
R 8 represente un groupement 1 ,1-dim6thyl-3-oxobutyl, et R* designe H ou methyle. 

- le styrene et ses derives tels que le chlorostyrene, 

- et leurs melanges. 

18. Polymere selon la revendication 16 ou 17, caracterise en ce que les monomeres dont 
les homopolymeres ont des temperatures de transition vitreuse superieures ou egales 
& 40°C sont choisis parmi le methacrylate de methyle, le methacrylate d'isobutyle, le 
(meth)acrylate d'isobornyle, le methacrylate de trifluoroethyle, le styrdne et leurs 
melanges. 

19. Polymere selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la 
deuxidme sequence a une Tg inferieure ou egale a 20°C est issue en totalite ou en 
partie de un ou plusieurs monomeres, qui sont tel(s) que les homopolymeres prepares 

• & partir de ces monomeres ont des temperatures de transition vitreuse inferieures ou 
egales a 20°C. 

20. Polymere selon la revendication 19, caracterise en ce que les monomeres dont les 
homopolymeres ont des temperatures de transition vitreuse inferieures ou egales a 
20°C sont choisis parmi les monomeres suivants : 

- les acrylates de formule CH 2 = CHCOOR 3l 

R3 representant un groupe alkyle en d a C 12 lineaire ou ramifie k ('exception du 
groupe tertiobutyle, dans lequel se trouve(nt) eventuellement intercaie(s) un ou 
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plusieurs heteroatomes choisis parmi O, N, S, ledit groupe aikyle pouvant en outre etre 
eventuellement substitue par un ou plusieurs substituants choisis parmi les groupes 
hydroxyie et les atomes d'halogene {CI, Br, I et F), ou R 3 represente un aikyle en Ci a 
C 12 - POE (polyoxyethylene) avec repetition du motif oxyethylene de 5 a 30 fois, par 
exemple methoxy-POE, ou R 3 represente un groupement polyoxyethylene comprenant 
de 5 a 30 motifs d'oxyde d'ethyiene ; 

- les methacrylates de formule CH 2 = C(CH 3 )-COOR4, 

R4 representant un groupe aikyle en C 4 a C 12 lineaire ou ramifie, dans lequel se 
trouve(nt) eventuellement intercale(s) un ou plusieurs heteroatomes choisis parmi 0, N 
et S, ledit groupe aikyle pouvant en outre etre eventuellement substitue par un ou 
plusieurs substituants choisis parmi les groupes hydroxyie et les atomes d'halogenes 
(CI, Br, I, F); 

- les esters de vinyle de formule R5-CO-O-CH = CH 2 

ou R 5 represente un groupe aikyle en C 4 a C 12 lineaire ou ramifie ; 

- les ethers de vinyle et d'alkyle en C 4 S C 12l tels que lather de vinyle et de 
methyle et Fether de vinyle et d'ethyl ; 

- les N-alkyI en C 4 a C 12 acrylamides, tels que le N-octylacrylamide, 

- et leurs melanges. 

21 . Polymere selon la revendication 19 ou 20, caracterise en ce que les monomeres dont 
les homopolyrn&res ont des temperatures de transition vitreuse inferieures ou egales e 
20°C sont choisis parmi les acrylates d'alkyle dont la chaine aikyle comprend de 1 a 4 
atomes de carbone, a i'exception du groupe tertiobutyle. 

22. Polymere selon Tune des revendications precedentes, caracterise en ce que la 
premiere sequence et/ou la deuxieme sequence comprend au moins un monomere 
additionnel. 

23. Polymere selon la revendication precedente, caracterise en ce que le monomere 
additionnel est choisi parmi les monomeres hydrophiles, les monomeres a insaturation 
ethylenique comprenant un ou plusieurs atomes de silicone et leurs melanges 

24. Polymdre selon la revendication 22 ou 23, caracterise en ce que le monomere 
additionnel est choisi parmi : 

- les monomeres a insaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une 
fonction acide carboxylique ou sulfonique 

- les monomeres a insaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une 
fonction hydroxyie 

- les monomeres e insaturation(s) ethylenique(s) comprenant au moins une 
fonction amine tertiaire. 

25. Polymere selon Tune des revendications 22 a 24 caracterise en ce que le ou les 
monomeres additionnel(s) repr6sente(nt) de 1 a 30% en poids du poids total des 
premiere et/ou deuxieme sequences. 

26. Precede de preparation d'un polymere selon Tune des revendications precedentes, 
comprenant les etapes suivantes : 

- une partie du solvant de polymerisation est introduce dans un reacteur adapte 
.et chauffee jusqu'a atteindre la temperature adequate pour la polymerisation, 

- une fois cette temperature atteinte, les monomeres constitutifs de la premiere 
sequence sont introduits en presence d'amorceur de polymerisation, 

- au bout d'un temps T correspondent a un taux de conversion maximum de 
90%, les monomeres constitutifs de la deuxieme sequence et Pautre partie du 
solvant de polymerisation sont introduits, 
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on laisse r€igTr le melange pendant un temps T au bout duquel le melange 
est refroidi 

- on obtient le polymere en solution dans le solvant de polymerisation. 

27. Procede selon la revendication precedente, caracterise en ce que la temperature de 
polymerisation est de 60-1 20°C. 

28. Composition cosmetique caracterisee en ce qu'elle comprend un polymere selon 
Tune quelconque des revendications 1 a 25. 

29. .Composition cosmetique selon la revendication prec§dente, caracterisee en ce 
qu'elle comprend de 0,1 a 60 % en poids, de preference de 5 % a 50 % en poids, et de 
preference encore de 1 a 40 % en poids du polymere. 

15 30. Composition selon Tune quelconque des revendications 28 et 29, caracterisee en ce 
qu'elle comprend un milieu physiologiquement acceptable, dans [equel le polymere se 
trouve sous forme soluble ou dispersee. 

31. Composition selon Tune quelconque des revendications 29 ou 30, caracterisee en ce 
20 que le milieu physiologiquement acceptable comprend un milieu hydrophile 

comprenant de Peau et les melanges d'eau et de solvant(s) organique(s) hydrophile(s), 
tels que les alcools et notamment les monoalcools inferieurs lineaires ou ramifies ayanf 
de 2 a 5 atomes de carbone comme I'ethanol, I'isopropanol ou le n-propanol, et les 
polyols comme la glycerine, la diglycerine, le propylene glycol, le sorbitol, le 
25 penthylene glycol, et les polyethylene glycols. 

32. Composition cosmetique selon Tune des revendications 28 a 31, caracterisee en ce 
qu f elle comprend, en outre, une phase grasse composee de corps gras liquides ou 
solides a temperature ambiante, d'origine animate, vegetale, minerale ou synthetique. 

30 * 

33. Composition selon Tune quelconque des revendications 28 a 32, caracterisee^en ce 
qu'elle comprend, en outre, un ou plusieurs solvants organiques cosmetiquement 
acceptables. 

35 34. Composition cosmetique selon Tune quelconque des revendications 28 a 33, 
caracterisee en ce qu'elle comprend, en outre, un ou plusieurs agents auxiliaires de 
filmification choisis parmi les agents plastifiants et les agents de coalescence. 

35. Composition cosmetique selon Tune quelconque des revendications 28 a 34, 
40 caracterisee en ce qu'elle comprend, en outre, une ou des matieres colorantes 

choisies parmi les colorants hydrosolubles, et les matteres colorantes pulverulentes, 
comme les pigments, les nacres et les paillettes, 

36. . Composition selon Tune quelconque des revendications 28 a 35, caracterisee en ce 
45 qu'elle comprend, en outre, des charges. 

37. Composition cosmetique selon Tune quelconque des revendications 28 a 36, 
caracterisee en ce qu'elle comprend, en outre, un ou plusieurs ingr§dient(s) choisis 
parmi les vitamines, les 6paississants., les oligo-etements, les adoucissants, les 

50 sequestrants, les parfums, les agents alcalinisants ou acidifiants, les conservateurs, les 

filtres solaires, les tensioactifs, les anti-oxydants, les agents anti-chutes des cheveux, 
les agents anti-pelliculaires, les agents propulseurs et leurs melanges. 



38. . Composition cosmetique selon Tune quelconque des revendications 28 a 37, 
55 caracterisee en ce qu'elle se presente sous- forme de suspension, de dispersion, de 
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solution de gel, d'emulsion, notamment emulsion huile-dans-eau (H/E) ou eau-dans- 
huile (E/H), ou multiple (E/H/E ou polyol/H/E ou H/E/H), sous forme de creme, de pate, 
de mousse, de dispersion de vesicules notamment de lipides ioniques ou non, de lotion 
biphase ou multiphase, de spray, de poudre, de pate, notamment de pate souple ou de 
pate anhydre. 

39 Composition cosmetique selon I'une quelconque des revendications 28 a 38, 
caracterisee en ce qu'il s'agit d'une composition de maquiliage ou de som des matieres 
keratiniques . 

40 Composition cosmetique selon I'une quelconque des revendications, caracterisee en 
ce qu'il s'agit d'un produit capillaire, tel qu'une laque ou un shampooing. 

41. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'il 
s'agit d'un vemis a ongles. 

42. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'il 
s'agit d'un produit de maquiliage des levres. 

43. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'il 
s'agit d'un produit de maquiliage des yeux. 

44. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'il 
s'agit d'un produit de maquiliage du teint. 

45 Procede cosmetique de maquiliage ou de soin des matieres keratiniques 
comprenant I'application sur les matieres keratiniques d'une composition cosmetique 
selon I'une des revendications 28 a 45. 

46 Utilisation d'un polymere selon I'une quelconque des revendications 1 a 44, dans une 
composition cosmetique, comme agent pour ameliorer la tenue de ladite composition. 

47. Utilisation d'un polymere selon I'une quelconque des revendications 1 S 44, dans une 
composition presentant des proprietes de tenue ameliorees. 
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